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Indenting alsmede werkwljze voor het vervaardigan van vormllngen, zoals tegele. 

© J: 8 " ^rtchting voor hot vervaardigen van vormllngen. zoals tegels, omvat een mal die ten minste een uttsoa- 
!!^ 0m er !J£? raan aa ?9 renzende opstaande wander, heeft waarfn betonspecle opneembaaris, 
alsmede verdfchtingsmlddelen voor het verdichten van de betonspecle In de uitaparing. Inde uteparinTto een 
™^ utt een relatief soepel materia* opgenomen. we.k Inzetorgaan decern en ten rlSZ 
?J™° n *t , . V8n * ° ps1aande wand6n van unsparing bedekt en een vormhotte bepaalt voor de beton- 
specie. Het inzetorgaan kan een matrijs met bodemplaat en opstaande randen bezitten. 
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tarAchtAng alsmede werkwi.ize voor het ver v aardigen van vormlingen. 
kqaAs tegejg 

De uitvinding betreft een inrichting voor het vervaardigen van 
5 vormlingen, zoals tegels, omvattende een mal die tenminste een 
uit sparing met een bodem en daaraan aangrenzende opstaande wanden 
heeft waarin betonspecie opneembaar is, alsmede verdichtingsmiddelen 
voor het verdichten van de betonspecie in de uitsparing. 

Dergelijke inrichtingen zijn bekend. Zij bezitten een 

10 produktietafel met een aantal uitsparingen die in bedrijf langs 
verschillende stations komen waar telkens een volgende handeling in 
het vervaardigingsproces wordt uitgevoerd. B i j d i t 

vervaardigingsproces wordt een aardvochtige betonspecie met een lage 
water-cementverhouding in de uitsparingen gebracht. Vervolgens wordt 

15 deze betonspecie verdicht, zodanig dat de vereiste buig- en 
trekstijfheid kan worden verkregen. Ook is het mogelijk om de 
vormlingen een gelaagde opbouw te geven, bij voorbeeld een slijtlaag 
aan de bovenzijde en een dragende laag daaronder. De verkregen 
vormlingen, in het bijzonder tegels, hebben een normaal, glad 

20 oppervlak zoals bepaald door de bodem en de opstaande wanden van de 
uitsparing. 

Nadeel van deze bekende inrichting is dat het niet goed mogelijk 
is om daarmee siertegels te vervaardigen dOie een bepaald relief 
bezitten, bij voorbeeld het aiterlijk van natuursteen. Natuursteen 

25 bezit een onregelmatig gevormd oppervlak, dat niet goed nagebootst kan 
worden met de bekende inrichting. 

Voor het vervaardigen van dergelijke siertegels met het uiterlijk 
van natuursteen is daarom overgeschakeld op een gietproces. De 
siertegels worden daarbij vervaardigd in mallen die een bepaald relief 

30 bezitten. Voor dat proces met een betonspecie met een hoge water- 
cementverhouding worden gebruikt, aangezien het uitgangsmateriaal 
vloeibaar moet zijn zodat dit in de mallen kan worden gegoten. Pas na 
voldoende uitharden is de siertegel met het gewenste profiel gereed. 

Het nadeel van deze bekende geprofileerde tegels is dat hun 

35 sterkte te wensen overlaat. Omdat het uitgangsmateriaal niet wordt 
onderworpen aan een verdichtingsstap, kan de gewenste buig- treks terkte 
niet worden bereikt. Bovendien is het niet mogelijk om een gelaagde 
opbouw te verkrijgen, zodat ook geen aparte slijtlaag kan worden 
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aangebracht. Tevens heeft deze werkwijze het nadeel dat de 
vervaardigingstijd relatief lang is. 

Doel van de uitvinding Is een inrichting te verschaffen waarmee 
een gelaagde vormling, zoals een tegel, kan worden vervaardigd die de 
vereiste buig- treks terkte bezit. Dat doel wordt bereikt doordat in de 
uitsparing een inzetorgaan uit een relatief soepel materiaal is 
opgenomen, welk inzetorgaan de bodem en tenminste het aangrenzende 
deel van de opstaande wanden van de uitsparing bedekt en een vormholte 
bepaalt voor de betonspecie. 

In het relatief soepele inzetorgaan, dat bij voorbeeld uit een 
harde rubbersoort of harde kunststof kan bestaan. kan gemakkelijk van 
een profilering worden aangebracht die het uiterlijk van natuursteen 
verschaft. Bovendien kan het inzetorgaan, gezien zijn relatieve 
soepelheid, goed gelost worden van het produkt. 

Een voordeel is dat het uitgangsroateriaal voor het loopvlak van 
de siertegel kan worden afgestemd op de eisen die specifiek daarvoor 
gelden, zoals sli jtvastheid, kleur en dergelijke. Ook voor de dragende 
laag kan de meest geschikte betonspecie worden gekozen. Bovendien kan 
de aardvochtige specie snel verhard worden, hetgeen de 
produktiesnelheid ten goede komt. 

Het inzetorgaan bezit een bodemplaat met opstaande randen, 
waarbij de bodemplaat aan de naar de vormholte gekeerde zijde 
geprofileerd is. 

Tevens kan tenminste een opstaande rand aan de naar de vormholte 
gekeerde zijde geprofileerd zijn, bij voorbeeld voor de vorming van 
stootranden waarmee de tegels tegen elkaar liggen onder vrijlating van 
een gelijkmatige groef. 

De produkten worden samen met het inzetorgaan verwijderd uit de 
uitsparing. In dat verband bevindt zich onder de bodemplaat bij 
voorkeur een relatief stijve steunplaat die in samenwerking is met een 
uitstootmechanisme voor het uit de uitsparing verwijderen van 
inzetorgaan met betonspecie. Via de steunplaat kan het 
uitstootmechanisme, gewoonlijk met een stoterpen, aangrijpen op de 
bodem van het inzetorgaan zonder al te grote vervormingen op te wekken 
die het nog niet uitgeharde produkt zouden kunnen beschadigen. 

Het verdichten van de produkten kan op verschillende manieren 
geschieden. Volgens een eerste mogelijkheid kunnen de 
verdichtingsmiddelen een slagmechanisme omvatten voor het door stampen 
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verdichten van de betonspecie. Het slagmechanisme kan daarbij een in 
het inzetorgaan plaatsbaar slagblok bezitten. 

Volgens een tweede mogelijkheid kunnen de verdichtingsmiddelen 
door middel van een trilmechanisme werken. 
5 In beide gevallen kan de inrichting uit een produktietafel met 

meerdere uit^sparingen bestaan die stations bepalen voor het met 
betonspecie vullen van het inzetorgaan, het verdichten van de 
betonspecie, het uitstoten uit zijn uitsparing van het inzetorgaan met 
betonspecie, en het plaatsen van het inzetorgaan in een uitsparing. 
10 De uitvinding betreft tevens een werkwijze voor het vervaardigen 

van vormlingen, zoals tegels, omvattende de stappen van: 

het aanbrengen van een inzetorgaan uit een relatief soepel 
materiaal in een mal . 

het vullen van het inzetorgaan met een eerste, slijtvaste 
15 betonspecie en daarna een tweede betonspecie, 

het verdichten van de betonspecie, 

alsmede het verwijderen van het inzetorgaan met verdichte 
betonspecie uit de uitsparing. 

Vervolgens zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand 
20 van de figuren. 

Figuur 1 toont een schematisch aanzicht van de inrichting met de 
zes werkwi jzestappen. 

Figuur 2 toont een detail van de inrichting zoals weergegeven in 
figuur 1 . 

25 Figuur 3 toont een boven- en zijaanzicht van een met de 

inrichting volgens de uitvinding vervaardigde tegel. 

De in figuur 1 weergegeven schematische inrichting omvat een 

zestal stations 1 tot en met 6. die even zoveel stappen bepalen bij 

het vervaardigen van een tegel. Elk station 1 tot en met 6 omvat een 
30 mal 7 met wanden 8 en een losse bodem 9. Deze mal 7 bevindt zich in 

een produktietafel 10, die lineair danwel als carrousel kan zijn 

uitgevoerd . 

In station 2 wordt in de mal 7 een in zijn geheel met 11 
aangeduid inzetorgaan geplaatst uit een relatief soepel materiaal. Dit 
35 inzetorgaan 11 vormt een matrijs met bodem 12 en wanden 13. Het 
inzetten van de matrijs 11 kan geschieden door een geschikte robotarm, 
die verder niet is afgebeeld. 

In station 3 wordt een eerste slijtvaste laag betonspecie 14 
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aangebracht. waarna in station 4 een tweede laag betonspecie 15 wordt 

aangebracht . 

In station 5 worden deze lagen betonspecie 14, 15 door middel van 
een op zich bekende trilinrichting 16 verdicht. 

Tenslotte wordt in station 6 de matrijs 11 met de verdichte lagen 
betonspecie 14. 15. alsmede met de losse bodem 9. verwijderd door 
middel van hefinrichting 17. 

In net aanzicht van figuur 2 zijn het slagmechanisme 16 en de 
hefinrichting 17 nader weergegeven. Het op zich bekende slagmechanisme 
16 omvat een hamer 18. die door middel van krukas 19. drijfstang 20 en 
bladveerpakket 21 in een bepaalde frequentie op en neer beweegbaar is. 
Deze beweging wordt geleid door middel van het aan het bladveerpakket 
bevestigde kruisblok 22 dat o P en neer beweegbaar is over de 
geleidingsstangen 23- 

De hamer 18 werkt daarbij samen met slagprop 2h van het in zijn 
geheel met 25 aangeduide slagblok. dat aan de onderzijde een slagplaat 

26 bezit. 

Het slagblok 25 met slagplaat 26 past binnen matrijs 11. en kan 
bij aandrijving van het slagmechanisme 16 de lagen 12. 13 met specie 

20 verdichten. 

Het uitstootmechanisme 17 omvat een zuiger-/cilinderinrichting 

27 waar door middel van de stoter 28 omhoogbewogen kan worden voor 
het samen met de onderplaat 9 uit de mal 7 verwijderen van de matrijs 
11. 

Door de voor het inwendige oppervlak van de matrijs 11 een 
geschikte structuur te kiezen. kan de in figuur 3 a en 3 b weergegeven 
tegel 28 worden vervaardigd. Deze tegel bezit een onregelmatxge 
oppervlaktestructuur 29. Aan zijn randen zijn nokken 3 0 aangevormd. 
waardoor de tegels de gewenste onderlinge afstand verkrijgen. 

30 
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Conr1l ' g ifffr 

1. Inrichting voor het vervaardigen van vormlingen, zoals tegels. 
omvattende een mal (7) die tenminste een uitsparing met een bodem (9) 
en daaraan aangrenzende opstaande wanden (8) heeft waarin betonspecie 
(l*. 15) opneembaar is, alsmede verdichtingsmiddelen (16) voor het 
verdichten van de betonspecie in de uitsparing met h»t ^, rF dat ln 
de uitsparing een inzetorgaan (11) uit een relatief soepel materiaal 
is opgenomen. welk inzetorgaan (11) de bodem (9) en tenminste het 
aangrenzende deel van de opstaande wanden (8) van de uitsparing bedekt 
en een vormholte bepaalt voor de betonspecie (14, 15). 

2. Inrichting volgens conclusie 1. waarbij het inzetorgaan (11) 
een matrijs met bodemplaat (12) en opstaande randen (13) bezit. 

3- Inrichting volgens conclusie 2. waarbij de bodemplaat (12) aan 
de naar de vormholte gekeerde zijde geprofileerd is. 

4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3. waarbij tenminste een 
20 opstaande rand (13) aan de naar de vormholte gekeerde zijde 
geprofileerd is. 

5- Inrichting volgens conclusie 2. 3 of 1 , waarbij zich onder de 
bodemplaat (12) een relatief stijve steunplaat (9) bevindt die in 
25 samenwerking is met een uitstootmechanisme (17) voor het uit de mal 
(7) verwijderen van de matrijs (11) met betonspecie (14, 15). 

6. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies. waarbij de 
verdichtingsmiddelen (16) een slagmechanisme omvatten voor het door 
stampen verdichten van de betonspecie (14. 15). 

7. Inrichting volgens conclusie 6. waarbij het slagmechanisme een 
in de matrijs plaatsbaar slagblok (25) omvat. 

8. Inrichting volgens een der conclusies 1-5. waarbij de 
verdichtingsraiddelen een trilmechanisme omvatten. 

9. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies. omvattende 
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een produktietafel met meerdere uitsparingen die stations bepalen voor 
het met betonspecie vullen van de matrijs. het verdichten van de 
betonspecie. het uitstoten uit zijn uitsparing van het inzetorgaan met 
betonspecie, en het plaatsen van de matrijs in een uitsparing. 

5 

10. Werkwijze voor het vervaardigen van vormlingen, zoals tegels, 
omvattende de stappen van: 

het aanbrengen van een inzetorgaan uit een relatief soepel 
materiaal in een uitsparing in een mal f 
10 het vullen van het inzetorgaan met een eerste, slijtvaste 

betonspecie (1*0 en daarna een tweede betonspecie (15), 

het verdichten van de betonspecie, 

alsmede het verwijderen van het inzetorgaan met verdichte 
betonspecie uit de uitsparing. 

15 
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